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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifit Planen aus Polycarbonat, wobei das Polycarbonat nach dem Phasen- 
£^ grenzflachenverfahren hergestellt wird und die hierbei eingesetzte wassrige Losung eines Alkalisalzes eines Bisphenols einen Gehalt 
^ an geldstem Sauerstofif von weniger als 150 ppb aufweisL 
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Flatten aus Polvcarbonat 



Die vorliegende Erfmdung betrifft Platten aus Polycarbonat, deren Verwendung zur 
5 Herstellung von Verscheibungen und diese Verscheibungen. 

Platten aus Polycarbonat werden beispielsweise zur Herstellung von Verscheibungen 
eingesetzt. In diesem Zusammenhang ist es erstrebenswert, Platten mit einer mog- 
lichst hohen Lichttransmission und einem moglichst geringen Gelbwert (auch 

0 Yellowness-Index genannt) einzusetzen. Durch Zugabe von Blaupigmenten ist es 
zwar moglich den Gelbwert zu senken, jedoch geschieht dieses auf Kosten der 
Lichttransmission und einer Vergrauung der Plattenware. Wahrend der Bewitterung 
der Platten ist es wichtig, dass deren mechanische Eigenschaften auf einem moglichst 
hohen Niveau erhalten bleiben, so dass die Platten auch nach der Bewitterung eine 

5 moglichst hohe Resistenz gegenuber mechanischen Einflussen wie z.B. Hagelschlag 
bewahren. 



Die Herstellung von Polycarbonaten kann nach dem sogenannten Phasengrenzfla- 
chenverfahren erfolgen. Dabei werden Dihydroxydiarylalkane (auch Bisphenole 
genannt) in Form ihrer Alkalisalze in wassriger Losung mit Phosgen in heterogener 
Phase in Gegenwart von anorganischen Basen wie Natronlauge und einem 
organischen Losungsmittel, in dem das Produkt Polycarbonat gut loslich ist, 
umgesetzt. 

Weitere Einzelheiten zum Phasengrenzflachenverfahren zur Herstellung von 
Polycarbonaten sind in Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Polymer 
Reviews, Volume 9, Interscience Publishers, New York, London, Sydney 1964, 
offenbart. 



30 



Die aus dem Stand der Technik bekannten Platten aus Polycarbonat weisen den 
Nachteil auf, dass sie die genannten Anfordemngen hohe Lichttransmission geringen 
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Gelbwert und guten Erhalt der mechanischen Eigenschaften bei Bewitterung nicht in 
ausreichendem MaBe haben. 

Der vorliegenden Erfmdung liegt daher die Aufgabe zugrunde, Platten aus Poly- 
carbonat bereitzustellen, die die genannten Nachteile des Standes der Technik nicht 
aufweisen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgernaB gelost durch Platten aus Polycarbonat, wobei 
das Polycarbonat nach dem Phasengrenzflachenverfahren hergestellt wird und die 
hierbei eingesetzte wassrige Losung eines Alkalisalzes eines Bisphenols einen Gehalt 
an gelostem Sauerstoff von weniger als 150 ppb aufweist. 

Der Gehalt an gelostem Sauerstoff in der wassrigen Losung des Alkalisalzes des 
Bisphenols betragt <150 ppb, bevorzugt <100 ppb, besonders bevorzugt <50 ppb. 

Gegenstand der Erfindung sind somit Platten aus Polycarbonat, wobei das Poly- 
carbonat nach dem Phasengrenzflachenverfahren hergestellt wird und die hierbei 
eingesetzte wassrige Losung eines Alkalisalzes eines Bisphenols einen Gehalt an 
gelostem Sauerstoff von weniger als 150 ppb aufweist. 

Weiterhin sind Verscheibungen, beispielsweise fur Automobile oder Gebaude, 
insbesondere fur Gewachshauser, Wintergarten, Bushaltestellen, Reklametafeln, 
Schilder, Schutzscheiben, Automobilverscheibungen, Fenster oder Uberdachungen 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung. 

Die erfindungsgemaBe Herstellung der Polycarbonate erfolgt so, dass die anderen 
Rohstoffe auBer der wassrigen Losung des Alkalisalzes des Bisphenols keine 
nennenswerte Menge Sauerstoff enthalten. Die Herstellung erfolgt im iibrigen unter 
AusschluB von Sauerstoff, wie dies beispielsweise in DE-A 4 227 272 beschrieben 
ist. 
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Beispielsweise sind in einer Reaktionskessel und Rohrreaktor umfassenden Konfigu- 
rationsschleife die Umpumpschleife und die Rohrreaktoren geflutet und der Reak- 
tionskessel mit Stickstoff uberlagert, so dass SauerstofFausschluB gewahrleistet ist. 

Die erfindungsgemaBen Platten aus Polycarbonat sind beispielsweise Massivplatten, 
Hohlkammerplatten (auch Stegplatten genannt) oder Wellplatten, die z.B. als Ver- 
scheibungsmaterialien eingesetzt werden. Die Platten konnen in einer dem Fachmann 
im Prinzip bekannten Weise hergestellt werden, beispielsweise durch Extrusion oder 
durch SpritzguB. 

Nachtragliche Bearbeitungen der Platten, wie z.B. Tiefziehen oder Oberflachen- 
bearbeitungen, wie z.B. Ausriistung mit Kratzfestlacken, wasserspreitenden Schich- 
ten und ahnliches sind moglich. Die durch diese Verfahren hergestellten Formkorper 
und ebenfalls Gegenstand des Patentes. 



Bei der Herstellung des Polycarbonats fur die erfindungsgemaBen Platten werden 
wassrige Losungen eines Alkalisalzes eines Bisphenols mit einem Gehalt an 
gelostem Sauerstoff <150ppb, bevorzugt <100ppb, besonders bevorzugt <50ppb 
eingesetzt, die bevorzugt durch Umsetzung von Bisphenolen mit einem Gehalt an 
20 gelostem Sauerstoff <10 ppb mit einer wassrigen Alkalihydroxidlosung mit einem Ge- 
halt an gelostem Sauerstoff <1 00 ppb unter SauerstofFausschluB erhaltlich sind. 

Bevorzugte Alkalisalze sind die Natriumsalze der Bisphenole. 

25 ErfindungsgemaB einsetzbare Bisphenole sind solche, die erhaltlich sind durch 
Umsetzung von Ketonen mit aromatischen Hydroxyverbindungen, die in p-Position 
nicht substituiert sind und keine Substituenten zweiter Ordnung wie Cyano-, Carboxy- 
oder Nitrogruppen enthalten, beispielsweise Phenol, o- und m-Kresol, 2,6- 
Dimethylphenol, o-tert.-Bulylphenol, 2-Methyl-6-tert.-Butylphenol, o-Cyclohexyl- 

30 phenol, o-PhenylphenoI, o-lsopropylphenol, 2-Methyl-6-cyclopentyl-phenol, o- und m- 
Chlorphenol, 2,3,6-Trimethylphenol, bevorzugt Phenol, o- und m-Kresol, 2,6- 
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Dimethylphenol, o-tert.-Butylphenol und o-Phenyl-phenol. Besonders bevorzugt ist 
Phenol. Ketone mit wenigstens einer aliphatischen Gruppe an der Carbonylfunktion, 
beispielsweise Aceton, Methylethylketon, Methylpropylketon, Methylisopropylketon, 
Diethylketon, Acetophenon, Cyclohexanon, Cyclopentanon, Methyl-, Dimethyl- und 
5 Trimethylcyclohexanone, die auch geminale Methylgruppen aufweisen konnen, z.B. 
3,3-Dimethyl-5-methylcyclohexanon (Hydroisophoron) werden bevorzugt. Ganz be- 
sonders bevorzugt ist Aceton, Acetophenon, Cyclohexanon und dessen Methylgruppen 
tragende Homologe. Am meisten bevorzugt ist Aceton. Durch intensive Stick- 
stoffinertisierung beim HerstellungsprozeB wird sichergestellt, dass der Restgehalt an 
10 gelostem SauerstofFin den Bisphenolen weniger als 10 ppb betragt. 

ErfindungsgemaB einsetzbare Bisphenole sind auBerdem: 3-(4-Hydroxyphenyl)- 1,1,3- 
trimethylindan-5-ol; l,3-Di-(2-(4-Hydroxyphenyl)-2-propyl)benzol und 1 ,4-Di-(2-(4- 
Hydroxyphenyl)-2-propyl)benzol. 

15 

Besonders bevorzugte Bisphenole sind 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyI)-propan (d.h. 
Bisphenol A) und l,l-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexan. 

Die Bisphenole oder deren Mischungen werden bevorzugt unter SauerstoffausschluC 
20 (z.B. Stickstoff-Inertisierung) mit wassriger Alkalihydroxidlosung umgesetzt, die 
einen Gehalt an gelostem Sauerstoff <100ppb, bevorzugt <20ppb aufweisen. Die 
Konzentration der wassrigen Alkalihydroxidlosung wird bevorzugt so gewahlt, dass 
die Konzentration der resultierenden wassrigen Losungen eines Alkalisalzes eines 
Bisphenols moglichst nahe an der Loslichkeitsgrenze liegt, d.h. im Bereich von 15 
25 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 16,5 bis 18,5 Gew.-%. Das Molverhaltnis von Alkali- 
hydroxid zu Bisphenol betragt insbesondere 1,8:1 bis 2,5:1, bevorzugt 1,9:1 bis 
2,4:1, besonders bevorzugt 2,0:1 bis 2,3:1. Das Bisphenol kann als Feststoff in 
wassriger Alkalihydroxidlosung gelost werden. Bevorzugt wird es jedoch, wenn es, 
ohne den festen Zustand durchlaufen zu haben, direkt als Schmelze bei Temperaturen 
30 von 20°C bis 90°C, bevorzugt 30°C bis 70°C, der wassrigen Alkalihydroxidlosung 
zugesetzt wird. 
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Die zur Herstellung der wassrigen Losungen eines Alkalisalzes eines Bisphenols 
eingesetzte, nahezu sauerstofffreie wassrige Alkalihydroxidlosung kann durch Elek- 
trolyse hergestellt werden. Lagerung und Transport der wassrigen Alkalihydroxidlo- 
5 sung nach der Herstellung sollen unter Inertgas erfolgen. Fur den Einsatz im erfin- 
dungsgemaBen Verfahren wird die Konzentration der bei der Elektrolyse erhaltenen 
wassrigen Alkalihydroxidlosung in der Regel durch Verdiinnen mit nahezu sauerstoff- 
freiem vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) emiedrigt. Das VE-Wasser wird in im 
Prinzip bekannter Weise, z.B. katalytisch, durch Entgasen oder Strippen mit Inertgas 
10 von Sauerstoff befreit. 

Die so erhaltenen wassrigen Losungen eines Alkalisalzes eines Bisphenols weisen 
besonders niedrige Farbzahlen auf, die naturgemafl auch abhangig sind von der Farb- 
zahl des eingesetzten Bisphenols. Bei Verwendung eines Bisphenols mit einer Farbzahl 
15 <10 Hazen (gemessen nach ASTM D 1686) lassen sich Farbzahlen von <1,5 Hazen, 
bevorzugt <1,0 Hazen erzielen. 

Die Polycarbonate konnen durch den Einsatz geringer Mengen Verzweiger bewuBt 
und kontrolliert verzweigt werden. Einige geeignete Verzweiger sind: Phloroglucin, 

20 4,6-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-hydroxyphenyl)-hepten-2; 4,6-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-hy- 
droxyphenyl)-heptan; 1 ,3,5-Tri-(44iydroxyphenyl)-benzql; 1,1,1 -Tri-(4-hydroxy- 
phenyl)-ethan; Tri-(4-hydroxyphenyl)-phenylmethan; 2,2-Bis-[4,4-bis-(4-hydroxy- 
phenyl)-cyclohexyl]-propan; 2,4-Bis-(4-hydroxyphenyl-isopropyl)-phenol; 2,6-Bis- 
(2-hydroxy-5 , -methyl-benzyl)-4-methylphenol; 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-(2,4-dihy- 

25 droxyphenyl)-propan; Hexa-(4-(4-hydroxyphenyl-isopropyl)-phenyl)-orthotereph- 
thalsaureester; Tetra-(4-hydroxyphenyl)-methan; Tetra-(4-(4-hydroxyphenyl-isopro- 
pyl)-phenoxy)-methan; a^'ja^-Tris^-hydroxyphenyO-l.S^-triisopropylbenzol; 
2,4-Dihydroxybenzoesaure; Trimesinsaure; Cyanurchlorid; 3,3-Bis-(3-methyl-4-hy- 
droxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydroindol; l,4-Bis-(4\4"-dihydroxytriphenyl)-methyl)- 

30 benzol, besonders bevorzugt sind l,l,l-Tri-(4-hydroxyphenyl)-ethan und Bis-(3- 
methyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxo-2,3-dihydroindol (= Isatinbiskresol). 
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Die gegebenenfalls mitzuverwendenden, bevorzugt 0,05 bis 2 mol-%, bezogen auf 
eingesetzte Bisphenole, an Verzweigern bzw. Mischungen der Verzweigern, konnen 
mit den Bisphenolen zusammen eingesetzt werden aber auch in einem spateren 
5 Stadium der Synthese zugegeben werden. 

ErfindungsgemaB konnen Kettenabbrecher eingesetzt werden. ErfindungsgemaB ein- 
gesetzt werden als Kettenabbrecher bevorzugt Phenole wie Phenol, Alkylphenole wie 
Kresol und 4-tert.-Butylphenol, Chlorphenol, Bromphenol, Cumylphenol oder deren 
10 Mischungen. Besonders bevorzugt sind Phenol, 4-tert.-Butylphenol bzw. Cumylphe- 
nol. 

Kettenabbrecher und Verzweiger konnen als getrennte Losung oder aber auch 
zusammen mit dem Bisphenolat der Synthese zugesetzt werden. Wobei bei den L6- 
15 sungen darauf zu achten ist, dass diese den gleichen erfindungsgemaB niedrigen 
Sauerstoffgehalt besitzen wie die wassrigen Losungen eines Alkalisalzes eines 
Bisphenols. 

Weitere erfindungsgemaB einsetzbare Additive, die dem Polycarbonat, aus dem die 
20 erfindungsgemaBen Platten hergestellt werden, zugesetzt werden konnen, sind in EP- 
A 0 500 496 und in WO 96/15102 genannt. ErfindungsgemaB sind auch Mischungen 
dieser Additive im Polycarbonat einsetzbar. 

Besonders bevorzugt einsetzbare Additive sind UV-Absorber wie die in der 
25 WO 99/05205 beschriebenen Verbindungen der Formel (I) 
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(I) 



wonn 



R 1 und R 2 gleich oder verschieden sind und H, Halogen, C r C 10 -Alkyl, C 5 -C 1(r 
Cycloalkyl, C 7 -C 13 -Aralkyl, C 6 -C 14 -Aryl, -OR 5 oder -(CO)-O-R 5 
bedeuten mit R 5 = H oder C r C 4 -AIkyl, 



10 



R 3 undR 4 ebenfalls gleich oder verschieden sind und H, C r C 4 -Alkyl, C 6 - 
Cycloalkyl, Benzyl oder C 6 -C 14 -Aryl bedeuten, 



m 



1 , 2 oder 3 ist und 



15 



n 



1, 2, 3 oder 4 ist, 



sowie solche der Formel (II) 



(Ri>„ 




BrQcke 




(II) 
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worin die Briicke 

O O 
(CHR 3 )— C— O— (Y-0) r C (CHR 4 )— 

5 bedeutet, 

R 1 , R 2 , m und n die fur Formel (I) genannte Bedeutung haben, 
worin auBerdem p eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist, 

10 

q eine ganze Zahl von 1 bis 1 0 ist, 

Y -CH 2 -CH 2 -, -(CH 2 ) 3 -, -(CH 2 ) 4 -, -(CH 2 ) 5 -, -(CH 2 ) 6 -, oder CH(CH 3 )-CH 2 ist 
und 

15 

R 3 und R 4 die fur Formel (I) genannte Bedeutung haben. 

Weitere geeignete UV- Absorber sind solche, die substituierte Triazine darstellen, wie 
das k 2 > 4-Bis-(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)- 1 ,3 ,5-triazin 

20 (CYASORB® UV-1 164) oder 2-(4,6-.Diphenyl-l,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyl)oxy- 
Phenol (Tinuvin® 1577). Besonders bevorzugt als UV- Absorber ist 2,2-Methylenbis- 
(4-(l,l,3,3-tetramethylbutyl)-6-(2H-benztriazol-2-yl)phenol), das im Handel unter 
der Bezeichnung Tinuvin® 360 oder Adeka Stab® LA 31 vertrieben wird. Geeignet 
ist auBerdem der nach der WO 96/15102, Beispiel 1 erhaltene UV- Adsorber Uvinul 

25 3030 der BASF AG. Geeignet sind auBerdem die in EP 0500496 Al genannten UV- 
Adsorber. 

Weitere geeignete UV-Absorber sind 5 4 Methyl-, 3\5 4 -Di-tert.-Butyl-, 5 4 -tert.-Butyl-, 
5 4 -(l,l,3,3-Tetramethylbutyl)-, (= Tinuvin 329), 5-Chlor-3\5 l -di-tert-butyl-, 5- 
30 Chlor-3Mert.-butyl-5'-methyl-, 3 k -sec.-Butyl-5Mert.-butyl, 4 4 -Octoxy-, 3\5 4 -Di- 
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tert.-amyl-, 3,5*-Bis-(a, a-dimethylbenzyl)-, Mischung aus 5-Chlor-3*-tert.-butyl~5'- 
(2-octyloxycarbonylethyl)- und 5-Chlor-3 Mert.-butyl-5 *-[2-(2-ethylhexyloxy)- 
carbonylethyl]-, 5-Chlor-3 < -tert.-butyl-5 < -(2-methoxycarbonylethyl)-, 3'-tert-Butyl- 
5 < -(2-methoxycarbonylethyi)- > 3 < -tert.-Butyl-5*-(2-octyloxycarbonylethyl)-, 3*-tert- 
5 Butyl-5 4 -[2-(2-ethylhexyloxy)-carbonylethyl]-, 3 *-Dodecyl-5' -methyl- und 3'-tert- 
Butyl-5M2-isooctyloxycarbonylethyl)-2'-hydrox 2,2'- 
Methylen-bis[4-( 1 , 1 ,3,3-tetramethylbutyl)-6-benztriazol-2-yl-phenol] sowie 3 ^sec- 
Butyl-S'^lJ^^-tetramethylbutyl^'-hydroxyphenyl^H-benzotriazol (= Tinuvin 
350) und 2-[2 , -Hydroxy0^5 , -bis(lJ-dimethylbenzyl)-phenyl]•-2H-ben2otriazol 
10 (= Tinuvin 234) und 2-Hydroxybenzsophenone, wie z.B. das 4-Hydroxy-, 4- 
Methoxy-, 4-Octoxy-, 4-Decyloxy-, 4-Dodecyloxy-, 4-Benzyloxy-, 4,2 \4- 
Trihydroxy-, 2 '-Hydroxy-4,4'-dimethoxy-Derivat, EthyI-2-cyan-3,3-diphenylacrylat 
(= Uvinul 3035) der BASF AG, 2-Ethylhexyl-2-cyan-3,3-diphenylacrylat (= Uvinul 
3039) der BASF AG. 

15 

Geeignete Stabilisatoren, die erfmdungsgemafl als Additive eingesetzt werden 
konnen, sind beispielsweise Phosphine, Phosphite oder Si enthalende Stabilisatoren 
und weitere in der EP 0 500 496 Al beschriebene Verbindungen. Beispielhaft seien 
Triphenylphosphite, Diphenylalkylphosphite, Phenyldialkylphosphite, Tris-(nonyl- 
20 phenyl)phosphit, Tetrakis-(2,4-di-tert.-butylphenyl)-4,4*-biphenylen-diphosponit und 
Triarylphosphit genannt Besonders bevorzugt sind Triphenylphosphin und Tris-(2,4- 
di-tert.-butylphenyl)phosphit. 

Die Polycarbonate, aus denen die erfindungsgemaBen Platten hergestellt werden, 
25 konnen zusatzlich Additive zur Verbesserung der Gleiteigenschaften, wie z.B. Ester 
mehrwertiger Alkohole mit langkettigen Fettsauren, wie z.B. Pentaeiythrittetrastearat/- 
palmitat, GlyzerinmonostearatApalmitat, Glyzerintristearat/-palmitat, enthalten. AuBer- 
dem ist der Zusatz von Flammschutzmitteln, Pigmenten, Farbmitteln, fein zerteilten 
Mineralien, optischen Aufhellem und anderen Zuschlagsstoffen moglich. 

30 
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Alle fur die Synthese verwandten Einsatzstoffe und Losungsmittel konnen aus ihrer 
Herstellung und Lagerung mit entsprechenden Verunreinigungen kontaminiert sein, 
wobei es das Ziel ist mit so sauberen Ausgangsstoffen wie moglich zu arbeiten. 

5 ErfindungsgemaBe Verscheibungen sind insbesondere Verscheibungen von Automo- 
bilen oder Gebauden ^eispielsweise Verscheibungen von oder fur Gewachshauser, 
Wintergarten, BushaU-^tellen, Reklametafeln, Schilder, Schutzscheiben, Automobil- 
verscheibungen, Fenster oder Uberdachungen. 
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Nachtragliche Bearbeitungen der erfindungsgemaBen Platten, wie z.B. Tiefziehen oder 
Oberflachenbearbeitungen, wie z.B. Ausriistung mit Kratzfestlacken, wassersprei ten- 
den Schichten und ahnliches sind moglich. 
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Beispiele 

In den nachfolgenden Beispielen erfolgte die Bestimmung der Farbzahlen nach 
ASTMD 1686 durch Messung der Absorption bis 400 nm bei einer Durch- 
> strahlungsstrecke von 50 cm. 

Die Bewitterung dieser Platten erfolgte im Weather-o-meter der Fa. Atlas, USA, mit 
einem 6,5-W-Xenon-Brenner bei einem Zyklus von 102 min. Belichtung und 18 min. 
Bespriihung mit entmineralisiertem Wasser unter Belichtung. Die maximale 
Schwarztafeltemperatur being 60°C (± 5°C). Nach jeweils 1 000 h wurden die 
Platten gemustert und zur praxisnahen Priifung der Zahigkeit fein an Stegmehr- 
fachplatten in Anlehung an DIN 53 443 entwickelbar, modifizierter Kugelfallversuch 
durchgefiihrt, bei dem mittels eines DurchstoBkorpers von 5 mm Durchmesser, 
welcher eine ahnliche biaxiale Beanspruchung hervorrufen soil, wie ein herab- 
15 fallendes Hagelkom, die Schadigungsarbeit W s gemessen wurde. Bei Raum- 

temperatur schlug eine Fallmasse von 36 kg aus 0,2 m Fallhohe auf die Probekorper, 
die auf einem Auflagering von 20 mm Innendurchmesser frei auflagen. 

Es wurde mit der bewitterten Seite des Probekoipers in Druckzone gepriift. Das 
20 Bruchbild (BB) wurde durch Zahlen charakterisiert: 1 = splitternd, 2 = glatter RiB, 
3 = zahsprod, 4 = zah. 



10 



Als Yellowness Index YJ wurde der nach ASTM E 313 ermittelte Gelbwert 
angegeben. 
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Beispiel 1 

Zur Herstellung von 1,022 t/h einer 15 %igen wassrigen NaBPA-Losung wurden 
867,5 kg/h 6,5 %ige wassrige Natriumhydroxidlosung und 154,5 kg/h Bisphenol-A- 

5 Schmelze kontinuierlich zusammengebracht. Der gesamte ProzeB war mit Stickstoff 
inertisiert. Die 6,5 %ige wassrige Natriumhydroxidlosung wies einen Sauerstoffge- 
halt von 10 ppb auf. Die Hazen-Farbzahl der resultierenden 15 %igen wassrigen 
Natriumbisphenolat-Losung betrug 0,5 Hazen. Diese Natriumbisphenolat-Losung 
wurde zur Herstellung von Polycarbonat nach dem PhasengrenzflachenprozeB einge- 

10 setzt. 

Vergleichsbeispiel 2 

Zur Herstellung von 1,022 t/h einer 15 %igen wassrigen Natriumbisphenolatlosung 
15 wurden 867,5 kg/h 6,5 %ige wassrige Natriumhydroxidlosung und 154,5 kg/h 
Bisphenol-A-Schmelze kontinuierlich zusammengebracht. Der gesamte ProzeB war 
mit Stickstoff inertisiert. Die 6,5 %ige wassrige Natriumhydroxidlosung wies einen 
Sauerstoffgehalt von 250 ppb auf. Die Hazen-Farbzahl der resultierenden 15 %igen 
wassrigen Natriumbisphenolat-Losung betrug 2 Hazen. Diese Natriumbisphenolat- 
20 Losung wurde zur Herstellung von Polycarbonat nach dem Phasengrenz- 
flachenprozeB eingesetzt. 

Beispiel 3 

25 Aus der in Beispiel 1 erhaltenen Natriumbisphenolat-Losung wurde ein Polycarbonat 
mit Phenol-Endgruppen, einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1133 gemes- 
sen), einem Verzweiger-Gehalt von 0.3 mol% Isatinbiskresol und einem UV-Absor- 
ber-Gehalt 0.25% Tinuvin® 350 (S'.sec.-Butyl-S'-CUl^^-tetramethylbutyl-r-hy- 
droxyphenyl-2H-benzotriazol) hergestellt. Dieses Polycarbonat wurde auf folgender 

30 Anlage zu coextrudierten 10mm Stegdoppelplatten verarbeitet: 
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Hauptextruder mit einer Schnecke der Lange 33D und einem Durchmesser von 
70mm mit Entgasung 

Coextruder zum Aufbringen der Deckschicht mit eirier Schnecke der Lange 25D 
und einem Durchmesser von 30mm 
5 - Spezielle Breitschlitzduse mit 350mm Breite 
Kalibrator 
Rollerbahn 
Abzugseinrichtung 
Ablangvorrichtung (Sage) 
10 - Ablagetisch 

In den Coextruder wurde ebenfalls das aus Beispiel 1 erhaltene Polycarbonat gege- 
ben. Die Coextrusion als solche ist literaturbekannt (siehe beispielsweise EP- 
A 1 10 221 und EP-A 1 10 238). Im vorliegenden Fall wurde wie folgt verfahren: 

15 

An einem Coextrusionsadapter waren Extruder zur Erzeugung der Kemschicht und 
Deckschicht(en) angeschlossen. Der Adapter war so konstruiert, dass die die 
Deckschicht formende Schmelze als diinne Schicht haftend auf die Schmelze der 
Kemschicht aufgebracht wurde. 

20 

Der so erzeugte, mehrschichtige Schmelzestrang wurde dann in der anschlieBend 
angeschlossenen Duse in die gewunschte Form (Stegplatte) gebracht. AnschlieBend 
wurde in bekannter Weise mittels Vakuumkalibrierung die Schmelze unter 
kontrollierten Bedingungen abgektihlt und anschlieBend in 1 Meter lange Stiicke 
25 gesagt. 

Vergleichsbcisniel 4 

Aus der in Beispiel 2 erhaltenen Natriumbisphenolat-Losung wurde ein Polycarbonat 
30 mit Phenol-Endgruppen, einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1133 gemes- 
sen), einem Verzweiger-Gehalt von 0.3 mol% Isatinbiskresol und einem UV-Absor- 
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ber-Gehalt 0.25% Tinuvin® 350 (S'-sec.-Butyl-S'-O , 1 ,3,3-tetramethylbutyl-2'- 
hydroxyphenyl-2H-benzotriazol) hergestellt. Dieses Polycarbonat wurde auf der 
gleichen Anlage und unter gleichen Bedingungen wie Beispiel 3 Anlage zu coex- 
trudierten 10mm Stegdoppelplatten verarbeitet. 

5 

Beispiel 5 

Aus der in Beispiel 1 erhaltenen Natriumbisphenolat-Ldsung wurde ein Polycarbonat 
mit Phenol-Endgruppen und einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1133 
10 gemessen) hergestellt. Dieses Polycarbonat wurde auf der gleichen Anlage wie Bei- 
spiel 3 und unter den gleichen Bedingungen zu coextrudierten 10mm Stegdoppel- 
platten verarbeitet. 

In den Coextruder wurde ein Compound und aus dem aus Beispiel 1 erhaltenen 
15 Polycarbonat mit 5% eines Benzotriazol-UV- Absorbers (Tinuvin® 360 = 2,2- 

Methylenbi s-(4-( 1,1,3 ,3-tetramethy lbuty l)-6-(2H-benztriazol-2-y l)phenol) gegeben. 
Dieses Compound wurde folgendermaCen hergestellt: Bei 280°C und 80 U/min 
wurde der UV-Absorber auf einem Doppelwellenextruder (ZSK 32, Wemer & 
Pfleiderer) in das Polycarbonat eingearbeitet und das Extrudat dann granuliert. 

20 

Vergleichsbeisniel 6 

Aus der in Beispiel 2 erhaltenen Natriumbisphenolat-Losung wurde ein Polycarbonat 
mit Phenol-Endgruppen und einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1133 
25 gemessen) hergestellt. Dieses Polycarbonat wurde auf der gleichen Anlage wie Bei- 
spiel 3 und unter den gleichen Bedingungen zu coextrudierten 10mm Stegdoppel- 
platten verarbeitet. 

In den Coextruder wurde ein Compound aus dem aus Beispiel 1 erhaltenen Poly- 
30 carbonat mit 5% eines Benzotriazol-UV-Absorbers (Tinuvin® 360 = 2,2- 
Methyleribis-(4-( 1 ,1 ,3,3-tetramethylbutyl)-6-(2H-benztriazol-2-yl)phenol) gegeben. 
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Dieses Compound wurde folgendermaBen hergestellt: Bei 280°C und 80 U/min 
wurde der UV-Absorber auf einem Doppelwellenextruder (ZSK 32, Werner & 
Pfleiderer) in das Polycarbonat eingearbeitet und das Extrudat dann granuliert. 

5 Beispiel 7 



Aus der in Beispiel 1 erhaltenen Natriumbisphenolat-Losung wurde ein Polycarbonat 
mit Phenol-Endgruppen, einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1 133 gemes- 
sen) und einem UV-Absorber-Gehalt 0.3% Tinuvin® 350 (S'-sec.-Butyl-S'-O, 1,3,3- 
10 tetramethylbutyl-2 , -hydroxyphenyl-2H-benzotriazol) hergestellt. Dieses Polycarbonat 
wurde zu 3mm dicken Farbmusterplattchen durch SpritzguB verarbeitet. 



Vergleichsbeispiel 8 

15 Aus der in Beispiel 2 erhaltenen Natriumbisphenolat-Losung wurde ein Polycarbonat 
mit Phenol-Endgruppen, einem Schmelzindex (MFR) von 3 (nach ISO 1133 gemes- 
sen) und einem UV-Absorber-Gehalt 0.3% Tinuvin® 350 (3 , -sec.-Butyl-5 , -(l,l,3,3- 
tetramethylbutyl-2 , -hydroxyphenyl-2H-benzotriazol) hergestellt. Dieses Polycarbonat 
wurde zu 3mm dicken Farbmusterplattchen durch SpritzguB verarbeitet. 

20 

Die erhaltenen Platten wurden anschlieBend einer farbmetrischen Efewertung unter- 
zogen. Dabei wurden folgendes MeBverfahren herangezogen: 

1 . Transmission (auf Basis der Norm ASTM D 1003) 

25 Gerat: Pye-Unicam (MeBgeometrie: 0°/diflfus, berechnet nach Lichtart C) 

2. Yellownessindex YI nach ASTM E 3 1 3 

3. Die Bewitterung dieser Platten erfolgte im Weather-o-meter der Fa. Atlas, 
USA, mit einem 6,5 W-Xenon-Brenner bei einem Zyklus von 102 min. 
Belichtung und 18 min. Bespriihung mit entmineralisiertem Wasser unter 

30 Belichtung. Die maximale Schwarztafeltemperatur betrug 60°C (+ 5°C). Nach 

jeweils 1 000 h wurden die Platten gemustert und zur praxisnahen Prufung 
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der Zahigkeit ein an Stegmehrfachplatten in Anlehnung an DIN 53 443 
entwickelter, modifizierter Kugelfallversuch durchgefuhrt, bei dem mittels 
eines DurchstoBkorpers von 5 mm Durchmesser, welcher eine ahnliche 
biaxiale Beanspruchung hervorrufen soli, wie ein herabfallendes Hagelkorn, 
5 die Schadigungsarbeit W s gemessen wird. Bei Raumtemperatur schlug eine 

Fallmasse von 36 kg aus 0,2 m Fallhohe auf die Probekorper, die auf einem 
Auflagering von 20 mm Innendurchmesser frei auflagen. 

Es wurde mit der bewitterten Seite des Probekorpers in Druckzone gepriift. 
10 Das Bruchbild (BB) wurde durch Zahlen charakterisiert: 1 = splittemd, 2 = 

glatter RiB, 3 = zahsprod, 4 = zah. 

Als Yellowness Index Yl wurde der nach ASTM E 313 ermittelte Gelbwert 
angegeben. 



Ergebnisse: 





Transmission (%) 


Yellowness-Index 


Beispiel 3 


79,5 


1,2 


Vergleichsbeispiel 4 


77,4 


2,7 


Beispiel 7 


87,3 


3,0 


Vergleichsbeispiel 8 


84.0 


5.5 
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RnmKhilrt 
J3I UCIlOliLl 

(0 Stunden Bewitterung 
wie angegeben) 


RnirhhilH 

Ox UUHOliCl 

(4000 Stunden Bewitte- 
rung wie angegeben) 


oruciiDlia 

(SOQQ Stunden Bewitte- 

rung wie angegeben) 


Beispiel 3 


4x4 


4x4 


4x4 


Vergleichsbeispiel 4 


4x4 


4x3 


4x3 


Beispiel 5 


4x4 


4x4 


4x4 


Vergleichsbeispiel 6 


4x4 


3x4, 1x3 


3x4, 1x3 



Die Ergebnisse zeigen, dass erfindungsgemaB hergestellte Platten hohere Trans- 
missionswerte sowie niedrigere Yellonessindex-Werte und nach* Bewitterung eine 
5 verbesserte mechanische Stabilitat besitzen als die Platten gemaB der Vergleichs- 
versuche. 



WO 01/19894 



PCT/EP00/08605 



10 



20 



25 
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Patentanspruchc 

1. Platten aus Polycarbonat, wobei das Polycarbonat nach dem Phasengrenz- 
flachenverfahren hergestellt wird und die hierbei eingesetzte wassrige Losung 
eines Alkalisalzes eines Bisphenols einen Gehalt an gelostem Sauerstoff von 
weniger als 150 ppb aufweist. 

2. Verwendung der Platten gemaB Anspruch 1 ziir Herstellung von Verscheibun- 
gen. 

3. Verscheibungen, enthaltend Platten gemaB Anspruch 1 . 



4. Verscheibungen fur Automobile oder fur Gebaude oder fur Gewachshauser 
oder fur Wintergarten oder fur Bushaltestellen oder Reklameflachen oder 

15 Schiider oder Schutzscheiben oder Fenster oder Uberdachungen, enthaltend 

Platten gmaB Anspruch 1. 

5. Mehrschichtige Platten, wobei mindestens eine Schicht das Polycarbonat nach 
Anspruch 1 enthalt. 



6. Verfahren zur Herstellung der Platten nach Anspruch 1 durch Extrusion. 

7. Verfahren zur Herstellung der mehrschichtigen Platten nach Anspruch 5 durch 
Coextrusion. 

8. Mehrschichtige Platten nach Anspruch 5, wobei mindestens eine Schicht UV- 
Absorber, bevorzugt in einer Konzentration von 0,01 bis 20 Gew-% in der 
Schicht, enthalt 
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form PCT/1SV210 (patvti tvniy vrtex) (July 1992) 



TNTERNATIONALER 



RCHENBERICHT 



Inten Aktenzeichen 
PCT/^^IO/08605 



A. KLASSIRZ1ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPX 7 C08G64/24 C08J5/18 B32B27/00 
E04D3/06 E06B3/00 



B29C47/00 B60J1/00 



Nach der Inlemaiionaten Palentklassifikalion (IPK) Oder nach der natronalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIEHTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprutstott (Klassifikalionssysiem und Klassif ikationssymbole ) 

IPK 7 C08G 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstott gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebieie fallen 



Wahrend der internaiionalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte) 

WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Verdftentlichung. soweit erf ordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Tefle 



Betr. Ansprucn Nr. 



P,Y 



WO 00 39191 A (BAYER AG) 
6. Juli 2000 (2000-07-06) 

Anspruch 1; Bei spiel 1 
Seite 1, Zeile 1 - Zelle 9 

WO 99 05205 A (BAYER AG ) 
4. Februar 1999 (1999-02-04) 
in der Anmeldung erwahnt 
Anspruche 1,5; Beispiel 2 
Seite 10, Zeile 1 - Zeile 9 
Seite 17, Zeile 1 - Zeile 4 

BOTTENBRUCH, L. : "Kunststoff Handbuch Bd. 
3/1 Polycarbonate, Polyacetale, Polyester, 
Celluloseester" 

1992 , CARL HANSER VERLAG , MUNCHEN , WIEN 

XP002154504 

Seite 279 -Seite 281 

-/- 



1-8 



1-8 



1-6 



m 



We* ere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Fetd C zu 
entnertmen 



ID 



Siehe Anhang Patenrtamdie 



* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
'A" Verdffenilichung. die den allgemeinen Stand der Technik deHniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E" an e res Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem internationaJen 
Anmetdedatum verorfentlfchl worden ist 

*L a Veroffentlichung, die geeignet ist einen Prioritatsansprucn zweifetiaft er- 
scneinen zu tassen. Oder durch die das VeroffentOchungsdalum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•Q" Verdftentlichung, die sicfi aut elne mundSche Off en baaing. 

eine Benutzung. erne AussteQung Oder andere MaQnah men bezient 
'P* Veroffentlichung. die vor dem internaiionalen Anmetdedatum. aber nach 

dem beanspruchten PriorHatsdatum veroffentScht worden ist 



*T" Spat ere Verdffenttfchung. die nach dem internaiionalen Anmetdedatum 
Oder dem Prioritalsdatum ver&ffentfccttt worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kolUdiert sondem nur zum Verstandnts des der 
Erfmdung zugrundeliegenden Prianps Oder der ihr zugrundeHegenden 
Theorle angegeben ist 

'X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann alein aufgrund dieser Verdftentlichung nicht als neu Oder aut 
erfindenscher Tatkjkeit beruhend betrachtet werden 

*Y* VeroffentSchimg von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als aut erfindenscher Tatigkett beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdftentlichung mit einer Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbtndung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahetiegend ist 

*&' Veroffentfichung, die Mlgtied derseJben Patentfamiie ist 



Datum des AbschJusses der internationaJen Recherche 



19. Dezember 2000 



Absendedatum des intemationaten Recrterchenbertchts 



08/01/2001 



Name und Postanschrtt der tntemationalen Recfierchenbehdrde 
EuropaJsches Paten tamt, P.B. 5618 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rqswijk 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt. 
Fax (+31-70)340-3016 



BevoOmachtigter Bediensteter 



Krlsche, D 



FotTrbtan PCTA&V210 (BtaS 2) (JUti 1992) 



Seite 1 von 2 



TNTFRN ATION AT JM^RFCHFRCHENBERICHT 1 - 

All 1 H«rV4 > ^i t \ 1 !\JllAl.^^^IVl^\^ill^i\Viii-»ni*AjAv»^AA x .^^fc T ' /tales Aktertzeichen 

pRr/EP 00/08605 


C(Foftsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie* 


Bezetchnung der Verdttenitichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teite 


Betr. Anspmch Nr. 


A 


DATABASE WPI 

Section Ch, Week 199403 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

Class A23, AN 1994-022980 

XP002135668 

& JP 05 331277 A (TEIOIN CHEM LTD), 
14. Dezember 1993 (1993-12-14) 
Zusammenf as sung 


1 


A 


DE 24 39 552 A (BAYER AG) 
26. Februar 1976 (1976-02-26) 
Anspruch 1 

Seite 1, Absatz 2 -Seite 2, Absatz 3 
Seite 5, Absatz 2 


1 



Fcxmbtatt PCT71SA/210 (Fortsotzung von Blatt 2) (Jul 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECH^fcCHENBl 

Angaben zu Veroftenllichungbn. die zur JH^atentlamjIe 



ERICHT 

gehoren 



Intern 



\Merueichen 

PCT/eF00/08605 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verdffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamili 



Datum der 
Verfiffentlichung 



WO 0039191 


A 


06- 


-07-2000 


DE 


19859690 C 


07-09-2000 










DE 


19904408 A 


10-08-2000 










AU 


2096100 A 


31-07-2000 


WO 9905205 


A 


04- 


-02-1999 


DE 


19732090 C 


25-03-1999 










AU 


9065198 A 


16-02-1999 










BR 


9811543 A 


22-08-2000 










CN 


1265123 T 


30-08-2000 










EP 


0998525 A 


10-05-2000 


JP 5331277 


A 


14- 


-12-1993 


KEINE 






DE 2439552 


A 


26- 


-02-1976 


KEINE 







Rxmblafl PCT/lSA/210 (Anhang Pat«ntfamii©MJuli 1992) 



VERTRAG UBE 
AU 



DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
GEBIET DES PATENTWESEJ 



IERDII 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

Le A 33 570-WO Gi 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

_ ^ """^ Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/08605 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

04/09/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

13/09/1999 


Anmelder 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaR 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Biiro Obermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt __3 Blotter. 

[X] Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. 



Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



b. 



2. 
3. 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| [ in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mitder internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nach tragi ich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

bei der Behorde nach tragi ich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daR das nachtraglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[~ ] wurde der Wortlaut von der Behorde wie foigt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

ry| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behbrde festgesetzt. Der 
j I Anmelder kann der BehoYde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen I keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



VERTRAG UBER 



E INTERNATIONALE ZUSAM/IENARBEIT AUF OEM 



; amm 

pgeb1et des patentwe^^s 
PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGS 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
Le A 33 570-WO Gi 


siehe Mitteiiung uber die Ubersendung des internationaJen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/08605 


Internationales Anmeldedatum(Ta9^Vfona£/Ja/7/^ 
04/09/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
13/09/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C08G64/24 


Anmelder 






BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 









1 . Dieser international vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es slch urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 


IS 


Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Priorltat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 


IS 


Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 




Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
09/03/2001 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
18.01.2002 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
mjj D-80298 Munchen 
C^ 7 Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Kaul-Buchberger, E (C jy 

Tel. Nr. +49 89 2399 8296 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VOl 
PRUFUNGSBERICHT 




UFIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08605 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteite der internationalen Anmeldung (Ersatzb/atter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 7 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-8 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ dje Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERN ATIONALER VO 
PRUFUNGSBERICHT 



UFIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08605 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 6-8 

Ne'in: Anspruche 1-5 

Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 6-8 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 



1-8 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1. Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / Oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VtJRLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08605 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Beqrundete Feststellunq nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. d r 
erfinderischen Tatiqkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit: Unteriaq n 
und Erklarunqen zur Stiitzunq dieser Feststellunq 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 = DE-A-4227372 

D2 = BOTTENBRUCH, L: "Kunststoff Handbuch Bd. 3/1 Polycarbonate, 
Polyacetale, Polyester, Celluloseester", 1992, Seiten 279-281 
XP002 154504 

D3 = WO-A-0005205 

2.1 . Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen 
wird, offenbart (Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 20) die Herstellung 
von Polycarbonat nach dem Phasengrenzflachenverfahren unter 
AusschluB von Sauerstoff. 

AuBerdem beschreibt D1 (Spalte 4, Zeilen 53-58), daB Platten z.B. fur 
den Einsatz im Automobilsektor oder Compact Disks aus dem 
Polycarbonat hergestellt werden konnen. 

2.2. Deshalb ist der Gegenstand der Anspruche 1 -5 nicht neu gegenuber der 
Offenbarung von D1. 

2.3. Die Neuheit der Anspruche 1-5 konnte nur anerkannt werden, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daB ubliche Polycarbonatplatten mit einer 
waBrigen Losung eines Alkalisalzes eines Bisphenols, die einen Gehalt 
an gelostem Sauerstoff vom mehr als 150 ppb hergestellt werden, sich 
von den anmeldungsgemaBen Platten unterscheiden. 

AuBerdem wird bezweifelt, daB sich an den anmeldungsgemaBen 
Platten feststellen laBt, ob sich nach dem Phasengrenzflachen- oder 
nach dem Schmelzumesterungsverfahren hergestellt wurden. 

2.4. Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 6 unterscheidet sich von 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VuRLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/E POO/08605 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



der Offenbarung von D1 dadurch, da8 Platten durch Extrusion 
hergestellt werden. 



2.5. Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 7 unterscheidet sich von 
der Offenbarung von D1 dadurch, daB mehrschichtige Platten durch 
Coextrusion hergestellt werden. 

3.1 . Dokument D2 offenbart (Seite 280, Absatz 3, Zeilen 1 und 2), daB 
Polycarbonat durch Extrusion zu Massivplatten oder Stegdoppel- bzw. 
Stegdreifachplatten als Verscheibungen verarbeitet wird. 

3.2. Wenn der Fachmann ausgehend von D1 , ein Verfahren zur Herstellung 
von Platten bereitstellen wollte, so wird es als naheliegend angesehen, 
wie aus D2 bekannt, Extrusion dafurzu verwenden. 

Deshalb entspricht der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht den 
Erfordernissen von Artikel 33(3) PCT. 

3.3. Dokument D3 offenbart (Seite 23, 1 . Absatz) die Herstellung von 
mehrschichtigen Polycarbonatplatten mittels Coextrusion. 

3.4. Wenn der Fachmann ausgehend von D1 , ein Verfahren zur Herstellung 
von mehrschichtigen Platten bereitstellen wollte, so wird es als 
naheliegend angesehen, wie aus D3 bekannt, Coextrusion dafur zu 
verwenden. 

Deshalb entspricht der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht den 
Erfordernissen von Artikel 33(3) PCT. 

3.5. Das zusatzliche Merkmal von Anspruch 8 ist ublich (siehe D3) und 
deshalb entspricht der Gegenstand dieses Anspruchs nicht den 
Erfordernissen von Artikel 33(3) PCT. 

4. Fur alle Anspruche (1-8) kann industrielle Anwendbarkeit anerkannt 
werden. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Btatt 2) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VOTLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08605 



Zu Punkt VI 

Bestimmte anqefuhrte Unterlaqen 

Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 



Anmelde Nr. 
Patent Nr. 



Verdffentlichungsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



(T ag/Monat/Jahr) 



Anmeidedatum 



Prioritatsdatum 
(zu Recht beansprucht) 
(T ag/Monat/Jahr) 



WO-A-00/39191 



06.07.00 



10.12.99 



23.12.98 und 
04.02.99 



Dieses Dokument beschreibt optische Datenspeicher (CD) hergestellt 
aus Polycarbonat, erhaltlich durch Umsetzung von Phosgen mit einer 
Natriumbisphenolat-Losung mit einem Gehalt an gelostem Sauerstoff 
< 150 ppb nach dem Grenzflachenverfahren unter SauerstoffausschluS. 

Da CDs als kleine Platten angesehen werden konnen, ist der 
Gegenstand der Anspriiche 1 und 5 von WO-A-00/39191 
neuheitsschadlich vorbeschrieben. 
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